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TI Poly- (omega-aminocarboxylic acids) are stabilised against heat and light 
by addition of copper or copper compounds, e.g. oxide, chloride, bromide, 
iodide, borat . 
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Poly- (omega-aminocarboxylic acids) are stabilised against heat 
and light by addition of copper or copper compounds, e.g. oxide, 
chloride, bromide, iodide, borate, phosphate or acetate, and 
iodohydrocarbons, amount of copper being 20-100 ppm of polymer 
and amount of iodine 50-250 ppm. Typical polymer is 
poly-caprolactam. Compositions may be formed into fibres, 
filaments and textile threads. 
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
ET DE L'lNERCIE 



BREVET D'INVENTION 



L« Mlniirre des Affaires Economiques et de I'Energie, 

Vu la lol du 24 mat 1854 sur tes brcvat <V invention ; 

Vu la Convention d* Union pour la Protection de la Propriiti hulustrielle ; 



Vu le proces-verbal dressi le 



30 ifcin 



196 5 



a 14 A. 15 



au 



Service de la -^ropri^t^ industrielle ; 

ARRETE : 

Article 1. — 11 est dilivri b i a st£ dite:SOCIETE DE IA VISCOSE 
SUISSE, 

i Emmenbrllcke (Suisse), 

repr.par MM«J« & M.Bede & Bruxellee, 



un brevet ^Invention pour 



Compositions de polyamidea atabilie6ea f 



qu'elle declare avoir fait 1'objet d f une demand* de brevet 
d6pos$e en Suisse le 15 Juillet 1964. 



Article 2. — Ce orevet lui est ditivrd sans examen prdalabte, h set risques et 
p4rils t sans g&antie suit de la riallli* de la nouveaute* ou du mirite de tlnventlon, soil 
de t exactitude de la description, et satts prdjttdice du droit des tiers. 

Au present arriti demeurera joint un des doubles de la specification de T invention 
(me* moire descrlptif et iventuellement dessins) stgnds par tlnte'ressd et diposis d tap put 
de sa demande de brevet. 

Bruxelles, /* 15 Juillet 196 5« 
PAR DISLOCATION SPSCIALE : 
Lt Dlrtcttur Central* 




J. HAMBLS. 
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La Societe dite t SOCI??E BE LA VISCOSE SUISSE 

k EmmonbrUoke (Suisse) 



• "COMPOSITIONS DE POLYAMIDES STABILISEES" 

C f I. Domande de brevet auiase n°9.27° deposed le 1 5/7/1 96*4 • 



La presento invention concerno dee composition* 
aynthetiques d«acidee poly-omega-amino-carboxyliques , ces 
compositions etant stabilisers contre la degradation sous 
1* influence de la cnaleur et de la lumiere, L« invention con- 
cerne ^element des articles formes a partir de oeo composi- 
tions, en particulier des filaments, des fibres et file tex- 
tiles. 

On sait que les proprietes mecaniques des poly- 
amides synthetiques sont deteriorates sous 1 • influence de la 
chal ur t de la lmnier , Lorsque c s p lyamidos sont xpo- 
se s, pendant un certain temps, ads temperatures elevees 
ou a des radiations, en particulier dee radiations cent nant 
d e rayons ultraviolets, lies deviennent habituellemenfc 




oaaaantea et leur r^aiatano k la traoti n diminue aeneible- 
ment. Parall6loment a cette de^radat ion m<canique, lea poly- 
amldoa aubiaeont una diminution de leur viaooait*, oe qui 
indiquo une reduction de leur poida mol4culaire moyen a Btant 
donn£ quo loa article* faoonntlfi, on partioulier le§ filamenta j 
at loo fil* textiles, fonn^a a partir da polyatnidaa, aont 
largement utiliaea par suite da laura propri<t<a mtloaniques 
excollontoo, la aonaibilitel Bo cea artiolaa a la ohalaur at 
k la lumii>re oonatitue un important inconvenient at de nom- 
broux efforts ont 6t6 tenths un vua da preparer dea poly- 
amldoa aynthetiquea conaervant lour re5aiatanoe apr4>« expoai- 
tion a doe tempdraturea £lev4ea ou k la lumiira. 

Coinmo atabiliaante pour lea polyamidee, on a pro- 
poae uno grunde vari^ti de aubatanoaa at 1 1 on a recommand< t 
en particxilior , la cuivra et lea comblnaiaona da cuivre aveo 
d«autreB produita chimiquea. Par example, la ep^cif icat ion 
du brevot allemand n° 883 . 6kk delcrit l«emploi da ouivre , 
d'oxydo do cuivre et de sela de cuivre, la opacification du 
brevet anglaia n° 652 ♦ 9^7 mentionne dee aelo de cuivre d'aci- 
dea graa ou de bfita-dicetonea et le brevet am^ricain n° 
2,705,227 propose une combinaison de cuivre, d 1 halog6nuree 
alcalina, en partioulier dea bromurea et dea iodurea, ainai 
que dea phosphates alcalina, Toutefoia, le brevet aulaae 
n° 364.116 mentionne que lea aela de cuivre et lea halogemu- 
res inorganiquea ne aont pas mutuollement compatibles, e>tant 
donne qu^la ont tendance a former dea d^pftts et, par conse- 
quent, il y eat sugg^re d ■ employer un melange de sels de 
cuivre avec des bromurea ou dea iodures de bases organiquea, 
Suivant la specif icati n du br vet anglaia n° 864,701, on 

mploie un combinaison de sels de cuivr , d ■ halog4nurea de 
bases organiques et d*oxacides phosphoreux, tandia que la 
specification du brevet anglais n° 908.6^7 propose, cornme 
stabilisant, d 1'iodure de cuivre avec additioni 6ventuell 



d'une p tit quantity d'iodure de potassium contribuaut k 
raaintenir 1'^tat de valeric de l»ion cuivr . Un autre ao; 
tion est sugg4r^e par la specification du brevet anglaia 
n° 922.706, dans lequel on emploie des sels d cuivre d'aci- 
des organiques substitues par des halogenes ou des sels com- 
plexes d'halog^nures de cuivre avec des amines, 

Toutefois, un important inconvenient de I'emploi 
des sels de cuivre comme stabilisants reside dans le fait 
qu f ils peuvent entiratner une decoloration jaune k rouge de 
la polyamide, ce qui est particuliorement desagrdable lora- 
qu'on desire obtenir des fibres textiles blanches ou incolo- 
res« D'autrea inconvenients sont d^crits en details dans la 
specification du brevet anglais n° 92^.629, Le ouivre k sou- 
vent tendance a se sdparer de la polyamide et a former un 
depot pouvant bloquer lea filtree de filage et interrotnpre 
un procede de filage, Une autre consequence de cette preci- 
pitation du cuivre reside dans la reduction de la teneur en 
cuivre de la polyamide, diminuant ainsi l^ffet atabilisant 
On sait que l'on peut oviter la decoloration des polyamid s 
et la precipitation du cuivre par 1* addition d'lodurss male 
auivant la specification du brevet anglais n° 924,629, 1 s 
iodures sont apparemment la cause d'un autre inconvenient, 
a savoir la formation de boules de polyamides fondues a la 
face de la filiere, ce qui gene a nouveau le procede d fi- 
lage, Afin de r^aoudre ces difficultes, cette specification 
de brevet anglais propose alors d 1 employer, comme stabili- 
sants, du cuivre et de l'iode eieruentairo , mais la manipula 
tion d 1 importantes quant it ds d 1 iode eiementaire est quelque 
peu couipliqu6e et exige des precautions speciales de a^ouri 

te« 

La specification du brevet anglais n° 92*1,629 
prdvoit egaloiuont qu'il faut au moins 1 et, d preference, 
5 atomes d'iodo par a tome de cuivre et il semblo que des 



rapports analogues soient requis 1 rsqu f conf rm^mont aux 
specif icati ns pr^cit^es, on emploie des acides ou des eels 
contenant do l*i de, T utefois, l'emploi de ess substances * i 
entraine une autr difficult©^ les s Is ou lea acid e cont « 
nant de I'iode sont dee Electrolytes et, lorsqu'on les uti- 
lise dans les quantity a prdvuea, lis exercent I'effet deda- y 
gr^able de coaguler les pigments cont onus dans la poly amid 
en empdchant leur dispersion approprie*e t ce qui eat particu- 
lar anient gftnant loraqua, par exemple, on doit former des 
fibres de polyamides de*lu*tr^ea en utilisant du bioxyde de 
titane cotnme pigment, 

Les diversea dV/lcultea rencontr^os loraqu'on 
emploie du cuivre et des iodurea augment ent lorsqu'on desire ! 
preparer des compositions de polyamides contenant des atabi- \ 
lisants sous forme concentre*e* Cos concentrate sont ne'cea- 
saires dans des procEde's t'e polycondensatlon en oontinu, 
dans lesquela on melange habituellement une proportion ma- 

i 

Jeure d'une polyamide baalque non stabilised aveo une faible : 
quantity du concentrat du type requis contenant les additifa ! 
de'aire'a, comme par exemple des s tabilisants , des pigments 9 i 
des colorants f des agents d'avivage optique, etc. Le conoen* ' 
trat et la polyamide basique sont habituellement melange" s j 
dans des proportions comprises entre 1t10 et 1 t 20 t maia 11 
faut parfois des proportions allant Jusqu'a 1i 100, II en i 
result© que le concentrat dolt oontenlr 10 , 20 ou 100 fois 
la quantity dea additlfs desire's dans le produit final. 
Lorsqu'on utilise des sels de cuivre seuls comme stabili- 
sants, ce proc^de* donne toujoura dee produita finals ayant 
une decoloration rose-violet d^sagr^able et f si cette deco- 
loration uat aupprim^e par 1' addition d'une quantity suffi- 
s ante d 1 iodurea , par exemple de 1 1 iodure de potassium f il 
est impossibl de diaperser le bioxyde de titan dana la 
polyauide et d'obtenir dea produita de*lustr<5a. 
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Un objot do la present© inv nt± n oat d privoir 
do5 oompofiitionfl d'aaides poly- mrf£a-ainino~oarboxylique0 
stabilisers vis-^-vis do la luqiioro at d la ehalour, oei 
compositions no so decolorant pas, tout on pouvant §tro pig- 
mentosa eans former, au oours do la fabrication, des do'pflts 
Inopportune dans lea installationa do polycondensat ion ou 
do filage par fuoiou, Un autro objot oat do pre'voir de* com-* 
poal tiona pigmentablea d 1 aoidoo poly-otne'ga-amino-carboxyli*- 
quea oontonant dea otablliaanta aoua form© concentred qui, 
lorsqu'ils aont m^lang^o avoo uno proportion ma j euro d f aoido 
poly-om^a-amino-carboxyliquo non atabiliae*, donnont doo 
oompooit iono d 1 acidos poly-ome*ga~amino-carboxyliques non 
d^color^ea ot stabiliaiSeB vie-k-vis do la chaleur ot do la 
luniiere. 

On realise oea objota par la pr4sente invention 
qui pre*voit doa compositions d* acidos poly-om^a-amino-car- 
boxyliquoa /stabilises contro la degradation par la chaleur 
et la luiniere on incorporant, k I'acide poly-ome , ga~araino- 
oarboxyllque , au coura do la fabrication, du cui^re ou un 
compose* do cuivre et un hydrocarburo aubstitue* par do l'iode. 

On pout employer k la foia du cuivre e*l£mentaire 
et n 1 import e quel compose* organique ou inorganique approprii j 
de cuivre, par exemple, dea oxydos, doo chlorureo, doa bro- | 
mures, doa iodures, dea borates, doa phosphates ou dea ao4- j 
tatea de cuivre. L 1 hydrocarburo eubstitul par do l'iode peut t 
5tre du type aliphatique, alicycliquo ou aromatiquo et il ' 
pout etre un compost d'iode monovalent ou polyvalont r il \ 
pout dgaloment contenir, on plua do l'iode, d'autres 6l6- ; 
mantflj par exemple dea halogenoa autroo quo l'iode. L'iodo- j 
cyclopentane et 1 ' iodobenzeno aont tree satisfaisants, ma is 
la subatanc pir4f6r4e est 1 1 iodoform© qui oat ais^ment die- 

I 

poniblo t dont la manipulation offra tout n loo Karantios I 

! 

de s^curit4. 
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i 

Afin de former dea polym&rea en vue d*un utilt- j 
aation direct e, lea a tab ±11 a ant a aont employee, do pv4£6r*n~ 
oe, on quantitea correapondant k una quantity compriee antra j 
20 et 100 part lea on poida do culvro at entre 30 at 230 par- j 
t±oa an poida d'lode par million do parties d'aoida poly- 
om^ea-amino-carboxylique « Toutefoia, on oo qui ooncarna lea 
ooncantrats dovant dtre melangee avoo une poly amide baeique 
non a tabilia^o | lea quant it dea atabiliaanta utlliatfa peu- *' 
vent oorroapondre k une quantity oomprlao entre 100 et 3000 :» 
pavties en poida de cuivre et entre 250 et 20000 partiea an -| 
poida d f iode par million de partloa d'acide poly~otn4ga-araino- ; 
cai'boxyliquo auivant la proportion de melange enviaag^e* j 

S'il eat aouhaitable de preparer dea concentrats j 
pigmented, par example en employant du bioxydo de titane ! 

comme agent deluatrant , 11 eat recomraando* de cholair. oonirae i 

j 

compost de cuivre, un etabilleant qui, en aolution aqueuae, ! 

se decompose trea peu ou ne ae decompose nullement, a fin | 

* i 
d^viter la coagulation du pigment, I 

.1 

Lor8qu*on forme dea polymerea k la Tola pour une j 
utilisation directe et pour dea concentrate, lea atabili- 'j 
aanto doivent fctre employee en quantitea telloa qu»il y ait 
pu moins un atocie d'iodo, present pour un atome de cuivre, i 
On peut eventuellement ajouter d'autrea atabiliaanta connua, J 
couune par exemple dea antioxydanta phe'noliquea ;ou dee oxaoi- j 
dea de phoephore* 

Lea compoaitiona d'acid*a poly-omega-amino-carbo- ; 

i 

xyllquee deatineea k uno utilisation direoto ot form^ea con- j 
formdment a la preaente invention aont inoolorea ou, ai ellea! 
aont pigment eee, ellea aont d'un blanc pur* Ellea poea&dent 
un excellent protection contra la degradati n m^canique 
par la chaleur et la lumi&re, ce qui d£paaae nettement la 
protection aaaur^e par 1'empl i de cuivre soul* Lore de la 
fabrication et du trait ement de o a o mpoaltiona d'acidea 



poly-otn£ga-amino-carboxyliques , ±1 ne se produit aucun pre- 
cipitation de cuivre dans lea installations d p ly condone a- 
tion ou les f iltrea de f ila& at il ne ae form© pas d boulea 
de polyamid o fondu a aux filler a* II convient e^galement 
de atipuler qu'a eux aeuls, lea hydrocarburea substitute 
par de 1'iode n'exercent aucun effet atabiliaant. 

Lea concentrate stabilises deorits ci-desaus et 
contenant 10 a 100 foie lea quantitee dea atabiliaanta in- 
corporis dana lea polymeree destines k una utilisation dir o- 
te, aont habituellement colored , wais la couleur diaparait 
loraqu^on melange lea concentrate avec la quant it a requise 
du polymere baaique non stabilise* et lea fibres et autr a 
articles formea k partir du melange aont incoloras ou blance 
respect iveinent • De meme , il ne ae produit aucune preoipita- 
tion de cuivre loraqu'on prepare lea ooncentrats et ila pou- 
vent dtre delustrds aana difficulty par 1« addition de bio- 
xyde de titane, 

Ainsi qu'on l*a d£ja indique , les atabiliaanta 
aont incorporea k I'aclde poly-ome'ga-amino-carboxylique au 
coura de sa fabrication, de preference, avant ou pendant 
la polycondensation, Par exemple , on fait fondre du capro- 
lactame a environ 90°C et, tout en agitant, on ajoute envi- 
ron 1# en polds d'eau contenant le cuivre et le compost d*io- 
de y ainsi que d f uutrea addltlfa, par exemple du bioxyde d 
titane, Lora de la preparation de polymers a destines k une 
utilisation directo, on ajoute 6galement, comma agent d 
tenninaison de chains, 0,1^ en polda d'aoide benzolque, tan- 
dis que cette addition n'est pas neceseaire lorsqu'on prepa- 
re des concentrate polymeres. On chauffe le melange aous une 
atmosphere d' azote pendant 2 heures k 250°C f dans un auto- 
clave, Ensuite, on detend la pression pendant 10 minutes 
et 1' n pourouit la polymerisation soua une atmosphere d 1 azo- 
te pendant k heures k la meme temperature. On extrude le 
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* j 

polymere de la manier habitu lie, on 1© lave pendant Zk h u- 
res av c de 1* au k 70°C , afin d*extraire les monoraeres et ; 
enfin, on 1 s&che pendant 3 Jours k 70°C soua ■ preaflijn r£- ^ i 
duite« 

La pr^eento invention sera illuetrde par lea exenwj 
pies suivants, dans lesquels 1 1 incorporation des stabilisantsj 
et le programme de polycondensation 6taient ceux de*crits ci- j 
dessus. La oouleur des Tils files est donna*© sulvant l'obser-! 
vation visuelle* On calcule la "viscoslte* riduite" ^°i^Q^2 
sulvant la formula t 

(to ) « In ^ rel 

( 0,2 

dans laquelle la viscosity relative ^ rel est determine" 
dans une solution oontenant 0,2 g de fibres de polyoaprolao- 
tame dans 100 ml d'aoide eulfurlque k 9^#» k una temper atur 
de 20°C f La resistance k I*, traction, exprlm£e en grammes 
par denier | est mesure'e de la maniere habituelle et 1 ? on 
effectue le test d * irradiation aveo un fad^ometre ATLAS du 
type FDA— R , fabrique" par la "Atlas Electric Devices Co 
Chicago, 111., USA , suivant un prooe*d>$ d^crit dans "Techni- ' 
cal Manual of the American Association of Textile Chemists 
and Colorists" , publia* par "Howes Publishing Co.", New- York, 
1957, Les examples ddcrivent la stabilisation du polycapr 
lac tame, qui est actuellement l«acide poly-ome'ga-amino-car- 
boxylique le plus important, mais 1* invention peufc e^gal ment 
etre appliqu^e k d ! autree acides poly-ome'ga-aniino-carboxyli- 
ques, comma par example l'acide poly-ome'ga-amino-unde 1 canot- 
que, 

Exemple I 

On prepare six compositions de polycaprolaotame 
comme de'crit oi-dessus, ohacune de ces compositions etant 
forme" e k partir de 5 kg de capr lactame, mais aveo des ad- 
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ditiono diff ^rentes , 1 t rate "parties de Cu" indiquant lea 
parties en poids de cuivre , tandis que le terme "parties d 
J" indique Ion parties n poids d*i d par million de parties 
de polyoaprolactame » La composition (l) ne oontient pas de 
stabilisant, la composition (2) oontient 0,50 g d'iodoformo 
(=» ,96 parties de J) , la composition (3) oontient 0,76 g 
d'aoetate de cuivre (= 48 parties de Cu) f la composition (4) 
contient 0,76 g d 'acetate de cuivre k8 parties de Cu), 
0,50 g d'lodoforme (= 96 parties de j) et 15 g de bioxyde de 
titane (= 0,3#), la composition (5) contient 0,76* g d'aceta- 
te de cuivre (= UQ parties de Cu), 0,7*f g d ' iodocyolopentane 
(=* 96 parties de J) et 15 g de bioxyde de titane (« 0,3#) 
et la composition (6) contient 0,76 g d» acetate de ouivre 
(a parties de Cti) f 0,77 g d 1 iodo-benzene (=» 96 parties 
de J) et iy g de bioxyde de titane (» 0,3 56) ♦ 

A partir de cliaque composition, on Tile des flls 
par fusion et on les entire k fro id , chaque fil ayant un de- 
nier total de 70 (= 8 tex) et comprenant 23 filaments • On 
examine chaque fil en ce qui cone erne j (a) la couleur, la 
vlscosite r^dulte et la resistance k la traction k l'^tat 
non tralte, (b) la vlscosite r^dulte et la resistance k la 
traction apres chauffage k I'air pendant 8 lieures k 177°C 
et (c) la resistance k la traction apres irradiation pendant 
220 heures dans un fad£omotre t On effectue 10 tests pour cha- 
cun des flls suivant (a), (b) et (c) j le tableau X donne les 
moyennes de cos tests indi quant (a) la couleur, la vlscosite 
r^duite et la resistance k la traction des flls non traites, 
(b) les changeinents de vlscosite et de resistance des flls 
chauffes, oei changements etant exprimes en pour-cents de 
la vlscosite et de la resistance des flls non traitec et (c) 
le changement de resistance d s fils irradies, c changeraent 
etant exprlme en pour-cents de la resistance des fils non 
traites # 
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sasa^i CGG137 

On prepare cix compositions "concentres" de 
polycaprolactam conune decrit ci-des»us, chaque composition 
etant obtenue a partir de 5 kg do caprolactame , maie avso 
des additions dirferentee, lo teinue "parties de Cu" indi- 
quant les parties en poids de cuivre , tandis que le terms 
"parties de J" indique les parties en poids d'iode par mil- 
lion de parties de polycaprolactame . La composition ( 7 ) „on- 
tient 7,55 g d.acetate de cuivre (« 480 parties de Cu),la 
composition (8) contient 7,20 s d . lodure de cuivre (- 480 
parties de Cu et 960 parties do J) et 1 5 0 g de bioxyde d 
titane (- 3 ,0*) t la composition (9) contient 7, 20 g d.iodure 
de cuivre, 5 ,k0 g d»iodoforr- (. 480 parties de «.u et 2000 
. parties de J) et 1 5 0 g de bioxyde de titane (a 3 ,o#), la 
composition (10) contient 7f35 9 d'acdtate de ouivre et 
7,^0 e d'iodo-cyclopentane (» 480 parties de Cu et 96O par- 
ties de J), la composition (11) contient 7,35 e dtacotato 
de cuivre et 7, 70 g d • iodo-benzene (- 480 parties d. Cu et 
960 parties de j) et la composition (12) contient 72 g d«io- 
dure de cuivre, 5 4 e dt iodoform. (- 4800 parties de Cu et 
20.000 parties de J) et 150 g de bioxyde de titane („ 3l o*). 
La composition (7) est rouge et lea compositions (8) a (12) 
sont jaunes a b runes. 

On melange les compositions ooncentreea (7) a 
(12) avec un polycaprolactame basique ne oontenant pas de 
atabilisants OU d'autres additifs, a l'oxception de0,1* 
d'acide benzotque come agent de terminaison d. chaine, 5 kg 
de chacune des compositions (7)' a (11) etant melanges avec 
50 kg de chaque polycaprolactame basique, tandis que 5 kg 
de la composition <12) sont melanges avec 500 kg de poly- 
caprolactame basique. A partir de chacun des six melang s, 

n file des fils par fusion et on les etire a fr id, chaque 
fil ayant un denier total de 7 0 (. 8 t x) et comprenant 2 3 

- 11 - 
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filaments. On examine chaqu filament en c qui cone rno 
(a) la couleur, la viocoeiti r<Sdulte et la r^iatane a i a 
traction a l«etat non traite, (b) la viacooit* reduit V - '.' 
la reaiatance a la traction aprea chauffag a liair p „dant 
8 heurea a 1 7 7»C et (c) la reactance k la traction aprea . 
irradiation pendant 220 heurea dana un fadeometre. On ao U - ' 
met ohacun dea file a 10 testa auivant (a), (b) et (c) , la 
tableau II donne lee moyennee de ess teata indiquant (a) la 
couleur, la viacoaitd reduite et la reaiatance k la traction i 
dea fila non traitea, (b) tea ohangementa de vieooeit* et "| 
de. reaiatance doa fila chauf f ee , cea ohangementa atant xpri-| 
mes en pour-centa de la viw'.oaite et de la reaiatance dea j 
fila non traitea et (c) lea ohangementa de reaiatance dea j 
fila irradiea, .xprimea en pour-centa da la reaiatance doa ) 
fila non traitea, ' 
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REVENDICATIONS 

i.. 

1, Compoaitiona d'acidea poly~ome , ga-amino-carbo- " 
xyliqueo otabilise'eo contre la degradation par la ohalour 

at la lumiare en incorporant , . k l^acido poly-orae'ga-amino-. 

'. i 

carboxyliquo, au coura d* la fabrication, du cuivra ou un -\ 
coiupoa£ do cuivre et un hydrocarbure eubBtitue* par do l , iodo» i : 

2, Compoaitiona mivant la revendicat ion 1 t oa- ;* 
ract^ria^oa on co que l'acide £oly-om£ga~amino-»oarboxyliquo 
oat lo polycaprolactame. 

3, Compoaitiona auivant loa rovondioationa 1 at 

2, Qaract6*ria£ea on oo quo lo compose* do ouivro oat un oxyde ; 
ou un aol organique ou inorganique do ouivro, I 

4, Compoaitiona auivant la revendication 3, oarao~j 
te'rise'ea on oe quo lo aol do ouivro oat un chlorure, un bro- J 
mure, un ioduro , un borate, un phoaphate ou un acetate da ■ 
cuivre # V 

5t Compoaitiona auivant loa rovondioationa 1 k k 9 ; 

! -'- 

caraot^riadea on co quo 1 * hydrocarburo aubatitui par do j 
l'lode oat un hydrocarbure aliphatique, alicycliquo ou aro- ; 
mat ique # . j 

6, Compoaitiona auivant la rovondioation 5, carao- 
te'riae'ea en co quo 1 1 hydro carbure eubatitue* par do lfiode 

oat l , iadorormo, 1* iodocyolopentane ou 1 * iodobenzene # • 

7, Compoaitiona auivant loa rovondioationa 1 a 6, . 
caracte'riee'es on ce quo lo cuivre ou lo compoa£ do cuivro 
oat present on una quantity correapondant a una quantity 
comprise ontro 20 ot 100 parties en poida do cuivro, tandia 
quo 1 •hydrocarburo subotitue* par do I'iode oot; present on 
uno quantity correapondant a uno quantity oompriao antra 50 
et 250 parties en poida d«iode par million do parties d*aci- ■ 
de poly- me'ga-amino-carboxylique, 

8, Compoaitiona auivant loa rev ndicationo 1 a 6 f 



oaracteriarfee en oe que le ouivro ou le oompoeo de oulvre 
eat present en une quantity oorreapondant a un quantity 
comprise entre 100 et 5.000 partleo n p Ida d ouivr , tan- 
die que l'hydrooarbure aubetitu* par de l'iode eat preeent 
en une quantit* oorreapondant a une quantite* oompriae entre 
250 et 20.000 pertiea en poida d»iode par million da parties 
d'aoide poly-omisa-amino-carbaxylique . 

9. Compoaitiona auivant lea revendieationa 1 a 8, 
oaraoteriaeea en oe qu'il y a au moina un atome d'iode par 

a tome de euivre. 

10. Compoeitione auivant lea revendieationa 1 a 7 
et 9, aoua forme dtartielea faconnee, en partioulier dea fi- 
brea, dea filaments et dea r«la taxtilea. 

Druxellea, le 3 0 JUIN 1965 

P.Pon, SOCIBTB DB LA VISCOSE SUISSE. 



